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On: connait des tissus metaUises au reseau ou si- 
miiaires presentant des eKets colores ou optiques, 
dans iesquels les effets sont o'btenus par mt depot 
applique par vaporisation, frittage ou galvanisage, 
Toutefois, deja en raison de leur fabrication, ces tis- 
sus a reseau sont relativement onereux, sans comp- 
ter que ces procedes ne sont pas applicables cans 
difficulte dans le cas de materiaux qui presenlent 
une conductibilite electrique faible ou qui possedent 
une resistance electrique elevee, et ii en va de meme 
pour ceux qui ne -presentent qu'une .resistance faible 
a la chaleur. Lorsque ces artides a grande surface 
ou similaires — surtout lors<ju'on a affaire a des 
tissus, a des tricots, etc. — sont f abriques en mate- 
riau naturel ou syntbetique, on pent les teindre, 
niais, dans ce processus, il n*y a que la surface du 
materiau qui sait modifiee dans sa ntuance coloree. 
II est connu en outre de verjair par exemple du tis- 
su a reseau, mais ce procede non plus n'est pas 
economique et il n'offre pas la possibilite d'attein- 
dre des effets speciaux. 

Conforraement a i'inventian, on propose nn arti- 
cle a grande surface, du genre reseau ou tamis, avec 
effets colores et strucliuraux, consistant en des tri- 
cots, en des tissus, en des articles a grande surface 
genre filets fabriques par le procede de moulage 
par injection, en des feuiiles et tricots a grande den- 
site de perforations, et en des pigments ou colorants 
appliques a I'aide d'un adbesif Bur la surface des 
articles a grande surface. 

Comme adhesifs ou liants on utilise ceux qui mon- 
trent une 'bonne adherence pour la matiere de sup- 
port. A cet effet conviennent particulierement les 
produits polyester-isocyanate a bas poids moiecu- 
laire ou egalement a poids moleculaire eleve, ainsi 
que d'autres produits simiiaires, ceci en fonction 
de l*effet desire. Ces liants se distinguent par une 
capacite d'absorption Sevee des pigments, des co- 
lorants, etc. En outre, Hs possedent un effet bril- 



lant de bonne qualite et dtttrabilite et ils sont iar- 
gement resislants aux solvants. La bonne adherence 
sur le materiau de support se conserve. Comme 
pigments ou colorants on utilise de preference ceux 
a effets metallisants, par exemple des pigments 
metaSiques finement divises comme du bronze d*or, 
du bronze d'aluminium ou des pigments colores 
comme les phtalocyanines. 

Pour I'application de ces liants sur le materiau 
de base cite, on se sert avantageusement d'une so- 
lution a pulveriser, preparee a partix des liants 
precites. Les solvants utilises a cet effet ne doivent 
pas contenir de groupes hydroxyie, pour assurer 
une reticulation chimique absolument sure; ne sont 
utilisables que les solvants qui sont des dissolvants 
pour le polyester, comme par exemple de I'acetone, 
de Tacetate d'ethyle, du cHorure de methylene, de 
I'acetate de metbylglycol, du butoxyle, etc. 

La pulverisation du liant se fait de la maniere 
employee ordinairement dans ie procede de pulveri- 
sation. L'orifice de la buselure employee ou la pres- 
sion d'aiimentation appliquee sont fonction de la 
viscosite de la solution i pulveriser. 

Par ^application d'un id liant a pulveriser, on 
obtient des effets speciaux; par exemple, jdans le 
cas de tissus typiques a reseau, les points de croi- 
sement de la chaine et de la trame sont revetus 
d'un adhesif resistant et les ouvertures des mailles 
sont obturees partiellement ou totalement, ou en- 
core a certains endroits seulement ou dans ime cer- 
taine mesure. Cette obturation partielle ou totale ou 
encore le coucbage du liant piflverise dependent de 
i'emploi de polyesters k poids moleculaire eleve ou 
bas et des solvants utilises a point d'ebullition ele- 
ve ou bas. 

L'emploi de liants a bas poids moleculaire permet 
im aspect de surface tisse. Le liant se prefce en outre 
a une pigmentation de maniere a produire une 
teinture irreprochable de la xnatiere de sirpport du 



7 210311 7 



Prix du fasdcide: 2 francs 



AVAILABLE COPY 



[1.480.8601 W — 2 — 

genre xeseau ou tamis. 11 est par exemple possible 
aussi, par I'emploi de bronzes dans ie iiant, d'oh- 
tenir effets metalliques a ires grande 'briflance et 
avec une bonne i^asticite et resistance aux ciiocs. 
Par I'addition de n ir de carbone, de particides 
metalliques tres fines, eta, on a k possibilit' de 
rendre ie material! de support — au cas ou il se 
compose de mati^res plastiques — conduotenr 
d'ions ou d'electrons. Un grand nombre d'adjuvants 
possibles au liant existe par consequent pour dbte- 
nir des effets speciaux. 

On a aussi la possibilite d'ajouter efficacement 
par la meme voie par exemple des substances toxi- 
ques au liant, pour eviter ainsi, par exempJe, Tat- 
taque par 5es insectes ou, en dehors de Teffet d'ar- 
ret proprement dit envers 1^ insectes et similaires 
par le materiau de support en forme de reseau, 
on peut en outre empoisonneT ceux-ci. 

Dans i'empfoi de produits polyester - isocyanate 
a poids moleculaire eleve, on n*obtient pas des struc- 
tures de surface iisses, mais plutot rugueuses. On 
peut ainsi realiser des effets de surface qui presen- 
tent lun aspect filamentaire. On obtient ainsi des fi- 
laments dits de pulverisation sur le materiau de sup- 
port. 

En outre, vn raison de ^adherence remarquable et 
de la r&istance au vieiUissement de ces iiants, on a 
ia possibilite d'appliquer oiiterieuremenl, apres rap- 
plication proprement dite du liant sur le materiau 
de base, des perles reffiex, du mica, d^ fibres de 
tout genre, du bronze, du corindon, etc., par voie 
mecanique ou 'glectrostatique. Les particules ainsi 
appliquees, a cause de la nature propre du produit 
polyester - isocyanate employe, sont tres fenne- 
ment ancrees dans ie liant et on obtient par suite 
de cette application des valeurs de r&istance au 
mouille tres elevees et une grande resistamre chimi- 
que au nettoyage. 

Au cas ou, en ce qui conceme la stabilite ■ — cn 
particulier des articles textiles a grande surface — 
la chose s'avererait necessaire, il est avantageux de 
thermofixer le materiau de support de la maniere 
courante avant Tapplication proprement dite de 
I'adhesif. . 

materiaux de base pourvus sdon ie procede 
decrit plus haut des liants ou des liants plus I'appli- 
cation de particules, sont seches a la temperatiure 
ordinaire ou surtout traites a 100 J20 °C pendant en- 
viron 10 a 15 minutes, en vue de ia fixation du 
iiant. Au cas ou on desirerait des temps de secbage 
plus courts, on peut aussi ajouter au liant un cata- 
lyseur approprie. 

^ Comme materiau de base pour les artides appre- 
tes conformement a I'invention conviennent en par- 
ticulier tons les articles textiles a grande surface 
qui presentent un caractere de reseau ou de tamis, 
les matieres laminees a I'extrudeuse genre filets 
ainsi que les feuifles a perforations denses, etc, Les 



articles textiles a grande surface peuvent etre fa- 
briques en des files fibreux ,de tout genre, en des 
fils sjnaabetiques mnltrfflaires pSxis ou moins tordus 
ou en des fils synthetiques monofilaires. Comme 
matiires premieres pour les fil&, filaments, ffls ou 
matieres laminees a f extrudeuse on peut utiiiser les 
matieres plastiques les plus diverses. Conviennent 
particiflierement tons ies hauts polymeres syntheti- 
ques comme les polyamides, les poiyiuethanes, les 
polyesters, le chlorure de pdyvin^^e, le chlomre de 
polyvinylidene, le polyacrylonitrile et les polydefi- 
nes a poids moleculaire Seve. 

Exemple 1, — Le materiau de base est un tissu 
qui dans ia chaine et ia trame consiste en fils de 
polyamide 6 files a la ffliere et etires, de section 
transversale ronde et d*un diametre de 0,35 mm. 
Le regjage de ce lissu de fil thermofixe est dans 
la chaine de 106 fils/10 cm, dans k trame de 
66 fils/10 cm. Le tissage est une toHe L 1/1. L'adhe- 
sif, qui est pulverise au moyen d*un pistolet pul- 
verisateur muni d'ame buseiure d'un diametre de 
1,5 mm, a une pression d'aiimenlation de 2 atmo- 
sphdres effectives, se compose de : 
300 parties d'un polyester-isocyanate modifie; 
700 parties d*un polyester; 

200 parties d'une solution k 75% d'un poiyiso- 
cyanate dans I'acetate d'ethyle ayant une teneur en 
NCO de 13 %; 
250 parties d'une poudre de bronze d'or, et 
1 500 parties d'acetate de methyl^ycol. 
La quantite appliquee est d'environ 220 g/m'. 
Apres I'application de I'adhesif on condense a fond 
I'article durant 10 minutes a 120 **C, 

Exemple 2, — Le materiau de base est comme a 
i'exemple 1. L'adhesif est pulverise sur ie tissu de 
fil avec un pistolet pulverisateur muni d'une buse- 
iure de 1,5 mm de diametre, a une pression d'ali- 
mentation de 2 atmospheres effectives, 
n consiste en : 

300 parties d'un polyester-isocyanate modifie; 
700 parties d'un polyester; 

200 parties d'une solution a 75 % d'un polyiso- 
cyanate dans de I'acetate d'ethyle ayant line teneur 
enNCOde 13%; 
250 parties d'une poudre de bronze d'or, et 
1 000 parlies d'acetate de methyi^ycol. 
La quantite appliquee s'SSve k environ 460 g/ 
m\ Apres i'application de i'adhesif, on condense 
a fond I'article a 120 °C pendant 10 minutes. 

Exemple 3. — Le materiau de base est le meme 
que dans les exemples 1 et 2 qui precMent. La na- 
ture et le mode d'application de i'adhesif sont com- 
me pour les deux qualites precites. Dans cet excm- 
pie, on piflverise d'abord le tissu de fil avec un adhe- 
sifa : 

500 parties d'un polyester; 
^ 500 parties d'un poly«ter a poids moleculaire 
Seve avec groupes hydroxyle reactife; 




200 parties d'une solution a 75 % d'un polyiso- 
cyajiate dans de i'acetate d'etiiyle ayant une teneur 
en NCO del3%; 

250 pa-rties d'une poudre de bronze d'or, at 

1 500 parlies d'acetate de metiiyl^ycol. 

On condense a fond duram 10 minirtes a 120 
et on effectue ensuite une pidverisation avec 
I'adhesif suiyant, ayant ia composition ci-apres : 

1 000 parties d'un polyester; 

1 WO parties d'une solution a 75 % d'un polyiso- 
cyanate dans de I'acetate d'ethyle ayant une teneur 
en NCO de 13%; 

. 250 parties d'une poudre de 'bronze d'or, et 

750 parties d'aoetate de methylglycol. 

Cette application d'adhesif est de meme conden- 
see a fond a 120 *C durant 10 minutes. L*appli- 
cation d'adhesif totde est d'environ 270 g/m=. 

RESUME 

L*invention a pour objet : 




Um aitide a grande surface Avt genre reseau u 
tamis prosentant des effets de coloration et de 
stracture, consistant en tricots et tissus, en articles a 
grande surface du genre filet, fabriqu& par le pro- 
cede de moulage par injection, ou en des feuifles et 
tricots avec perforations denses, et en des pigments 
ou des coloarants ajppliques a I'aide d'un adhesif sur 
la surface des articles a grande surface. 

Ces articles peoivent etre caraoterises en outre par 
les points suivants pris ensemble ou separement : 

1** On appiique du bronze d'or conune pigment ; 

2° On appiique comme adhesif un produit d'ad- 
dition polyester - isocyanale ; 

3** L'article consiste en des tissus en ffls de poly- 
amide 6. 
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